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@) NOUVEAUX LATEX INVERSES AUTOINVERSIBLES SUR DES ESTERS D'ACIDES GRAS, COMPOSITIONS 
COSMETIQUES, DERMOCOSMETIQUES, DERMOPHARMACEUTIQUES OU PHARMACEUTIQUES EN 
COMPORTANT. 

(5^ Composition comprenant une phase huile, une phase 
aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans 
huile (E/ H), au moins un agent emulsifiant de type huile 
dans eau (H/ E), sous forme d'un latex inverse auto-inversi- 
ble comprenant de 20% a 70% en poids, et de preference 
de 25% a 50% en poids, d'un polyelectrolyte branche ou re- 
ticule, caracterise en ce que ledit polyelectrolyte est, solt un 
homopolymere a base d un monomere possedant ou bien 
une fonction acide fort partiellement ou totalement salifiee, 
ou bien une fonction acide faible partiellement ou totalement 
salifiee, soit un copolymere a base d'au moins un monome- 
re possedant une fonction acide fort, copolymerise ou bien 
avec au moins un monomere possedant une fonction acide 
faible, ou bien avec au moins un monomere neutre, soit un 
copolymere a base d'au moins un monomere possedant 
une fonction acide faible, copolymerise avec au moins un 
monomere neutre et caracterise en ce que le solvant cons- 
titutif de la phase huile est choisi parmi les esters d'acides 
gras. Composition cosmetique, dermocosmetique, denmo- 
pharmaceutique ou pharmaceutique en comportant. 
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5 La pr6sente demande de brevet concerne des latex inverses eau dans 

huile, leur precede de preparation et leur application en tant qu'epaississant et/ou 
emulsionnant pour des produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la fa- 
brication de preparations cosmetiques, dermocosmetiques, dermopharmaceuti- 
ques ou pharmaceutiques. 

10 Des polymferes 6paississants synthetiques, se pr6sentant sous forme de 

latex inverses, sont d6crits comme pouvant etre utilises dans la fabrication de 
compositions topiques, dans les demandes de brevet fran$ais publi6es sous les 
numeros 2721511, 2733805, 2774688, 2774996 et 2782086 ainsi que dans la 
demande de brevet europ6en publiee sous le num6ro EP 0 503 853. 

15 Cependant, certains d'entre eux engendrent parfois des reactions d'intoie- 

rance de certaines peaux sensibles. 

C'est pourquoi la demanderesse s'est interess6e £ la recherche de nou- 
velles Emulsions de polym6res, qui soient mieux toler£es par la peau que celles 
de retat de la technique. 

20 L'invention a pour objet une composition comprenant une phase huile, une 

phase aqueuse, au moins un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au 
moins un agent 6mulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex 
inverse auto-inversible comprenant de 20% a 70% en poids, et de preference de 
25% £ 50% en poids, d'un polyeiectrolyte branche ou reticule, caracterise en ce 

25 que ledit polyeiectrolyte est, soft un homopolymere £ base d'un monomere pos- 
sedant ou bien une fonction acide fort partiellement ou totalement salifiee, ou bien 
une fonction acide faible partiellement ou totalement salifiee, soit un copolymere 
d base d'au moins un monomere possedant une fonction acide fort, copolym6rise 
ou bien avec au moins un monomere possedant une fonction acide faible, ou bien 

30 avec au moins un monomere neutre, soit un copolymere £ base d'au moins un 
monomere possedant une fonction acide faible, copolym6rise avec au moins un 
monomere neutre et caracterise en ce que le solvant constitutif de la phase huile 
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est choisi parmi les esters d'acides gras. 

Par ester d'acide gras, on entend dans le cadre de la presente invention, 

un compose de formule (I) : 

R 1 -(C=0)-0-[[CH 2 -CH[0-[C(=0)] ( n-R2]-CH 2 -0]n-[C(=0)]p] q -R3 (I) 

5 dans laquelle : 

R, represente une chatne hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire ou 
ramifiee comportant de 7 a 30 atomes de carbone, 

R 2 represente independamment de R,, un atome d'hydrogene, une chaTne 
hydrocarbonee saturee ou insaturee lineaire ou ramifiee comportant de 7 a 30 
10 atomes de carbone, 

Ra represente independamment de Ri ou de R 2 . un atome d'hydrogene ou 
une chaTne hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire ou ramifiee comportant 
de 1 a 30 atomes de carbone, 

m. n. p et q sont independamment Tun de I'autre egaux a 0 ou a 1 , etant 
15 entendu que lorsque Rj represente un atome d'hydrogene, q est different de 0. 

Dans la formule (I) telle que definie precedemment, R,, R 2 et R 3 represen- 
ted notamment, independamment les uns des autres, un radical choisi parmi les 
radicaux heptyle, octyle. nonyle, decyle, undecyle, dodecyle, tridecyle, tetrade- 
cyle, pentadecyle, hexadecyle, heptadecyle. octadecyle. nonadecyle, eicosyle, 
20 uneicosyle, docosyle, heptadecenyle, eicosenyle, uneicosenyle, docosenyle ou 
heptadecadienyle ou decenyle ; le groupe R,-C(=0)- represente plus particulie- 
rement I'un des radicaux octanoyle (caprylyle), decanoyle, undecylenoyle, dode- 
canoyle (lauroyle), tetradecanoyle (myristyle), hexadecanoyle (palmitoyle). octa- 
decanoyle (stearyle), eicosanoyle (arachidoyle). docosanoyle (behenoyle), 8- 
25 octadecenoyle (oleyle), eicosenoyle (gadoloyle), 13-docosenoyle (erucyle), 9,12- 
octadecadienoyle (linoleoyle) ou 9,12,15-octad6catrienoyle (linolenoyle). 

Selon un premier aspect particulier de la presente invention, le solvant 
constitutif de la phase huile du latex inverse, est un compose de formule (la) : 
R,-(C=0)-0-CH 2 -CH[O-tC(=0)} m -R 2 ]-CH 2 -O-lC(=0)lp-R3 (la) 
30 correspondant a la formule (I) telle definie precedemment dans laquelle q et n 
sont egaux a 1 , ou un melange de composes de formules (la). 
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Lorsque le solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, est un 
compose de formule (la), il s'agit de preference, 
ou bien d'un compose de formule (lai) : 

Ri-(C=O)-0-CH^CH(OH)-CH r 0H (lai) 
5 correspondant & la formule (la) telle definie pr6c6demment > dans laquelle m et p 
sont 6gaux d 0 et R 2 et R 3 repr6sentent un atome d'hydrogene, 
ou bien un compose de formule (la 2 ) : 

R r (C=0)-0-CH 2 -CH(OH).CH2-0-C(=0)-R3 (la 2 ) 
correspondant £ la formule (la) telle d6finie pr6cedemment dans laquelle p est 
10 egal a 1 , m est 6gal £ 0 et R 2 represente un atome d'hydrogene, 
ou bien un compose de formule (la 3 ) : 

R 1 -(C=O)-0-CH 2 -CH[O-C(=0)-R 2 ]-CH 2 -O-C(=O)-R 3 (la 3 ) 
correspondant & la formule (la) telle definie pr6c6demment dans laquelle m et p 
sont 6gaux d 1 , 

15 ou bien un melange de composes de formules (laO, (la 2 ) et/ou (la 3 ). 

Comme exemples composes de formules (lai), (la 2 ) ou (la 3 ), il y a par 
exemple les triglycerides d'acides gras ou de melanges d'acides gras tels que le 
melange de triglycerides d'acides gras comportant de 6 a 10 atomes de carbone, 
commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3819, le melange de triglycerides 

20 d'acides gras comportant de 8 & 10 atomes de carbone, commercialise sous le 
nom SOFTENOL™ 3108, le melange de triglycerides decides gras comportant de 
8 e 18 atomes de carbone, commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3178, le 
melange de triglycerides d'acides gras comportant de 12 £ 18 atomes de carbone, 
commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3100, le melange de triglycerides 

25 d'acides gras comportant 7 atonies de carbone commercialise sous le nom 
SOFTENOL™ 3107, le melange de triglycerides d'acides gras comportant 14 
atomes de carbone commercialise sous le nom SOFTENOL™ 3114 ou le me- 
lange de triglycerides d'acides gras comportant 18 atomes de carbone commer- 
cialise sous le nom SOFTENOL™ 3118, le dilaurate de glycerol, le diol6ate de 

30 glycerol, I'isostearate de glycerol, le distearate de glycerol, le monolaurate de gly- 
cerol, le monooieate de glycerol, le monoisostearate de glycerol, le monostearate 
de glycerol, ou un melange de ces composes. 
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Selon un deuxieme aspect particulier de la presents invention, le solvant 
constitutif de la phase huile du latex inverse, est un compose de formule (lb) : 

R,-(C=0)-0-R 3 (lb) 
correspondent a la formule (I) telle d6finie precedemment dans laquelle q est egal 
a 0. ou un melange de composes de formules (lb). 

Comme exemples de composes de formule (lb), il y a par exemple, le pal- 
mitate d'octyle. 

Selon un troisieme aspect particulier de la presente invention, le solvant 
constitutif de la phase huile du latex inverse, est un melange d'au moins un con> 
pos6 de formule (lb) et d'au moins un compose de formules (la). 

Par polymere branche, on designe un polymere non lineaire qui possdde 
des chaTnes pendantes de maniere a obtenir, lorsque ce polym6re est mis en so- 
lution dans I'eau, un fort etat d'enchevetrement conduisant a des viscosites a bas 
gradient tr6s importantes. 

Par polymere reticule, on designe un polymere non lineaire se pr6sentant a 
I'etat de reseau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mais gonflable a I'eau et 
conduisant done a I'obtention d'un gel chimique. 

La composition selon I'invention peut comporter des motifs reticules et/ou 
des motifs branches. 

Par "agent emulsifiant du type eau dans huile", on designe des agents 
emulsifiants possedant une valeur de HLB suffisamment faible pour fournir des 
emulsions eau dans huile tels que les polymeres tensioactifs commercialises sous 
le nom de HYPERMER™ ou tels que les esters de sorbitan, comme le monoo- 
leate de sorbitan commercialise par la Societe SEPPIC sous le nom de marque 
MONTANE™ 80 ou I'isostearate de sorbitan commercialise par SEPPIC sous le 
nom de MONTANE™ 70. On peut aussi adjoindre a ces agents emulsifiants, 
I'oleate de sorbitan ethoxyle avec 5 moles d'oxyde d'ethylene, commercialise par 
la societe SEPPIC sous le nom de MONTANOX™ 81 . 

Par "agent emulsifiant du type huile dans eau", on designe des agents 
emulsifiants possedant une valeur de HLB suffisamment elevee pour fournir des 
emulsions huile dans I'eau tels que les esters de sorbitan ethoxyles comme 
I'oleate de sorbitan ethoxyle avec 20 moles d'oxyde d'ethylene. commercialise par 
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la soctet6 SEPPIC sous le nom de MONTANOX™ 80, Thuile de ricin 6thoxyl6e d 
40 moles d'oxyde d'6thyl&ne commercialism par la soci6t6 SEPPIC sous le nom 
de SIMULSOL™ OL50, le laurate de sortoitan 6thoxyl6 & 20 moles d'oxyde 
d'6thyl6ne commercialis6 par la soci6te SEPPIC sous le nom de MONTANOX™ 
5 20 ou I'alcool laurique 6thoxyl6 & 7 moles d'oxyde d'6thylene, commercialism par 
la soci6t6 SEPPIC sou le nom de SIMULSOL™ P7. 

Comme agents 6mulsifiants poss6dant une valeur de HLB suffisamment 
elev6e pour fournir des Emulsions huile dans I'eau, il y a aussi les composes de 
formule (II) : 

10 R4-0-[CH(R 5 )-CH 2 -0] n -(G) 3 rH (II) 

dans laquelle R4 repr6sente un radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifie, satur6 ou 
insaturd comprenant de 1 d 30 atomes de carbones, R 5 repr6sente un atome 
d'hydrog^ne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G repr6- 
sente le reste d'un saccharide, x repr&sente un nombre decimal compris entre 1 

15 et 5, et n est 6gal, soit a z6ro, soit d un nombre entier compris entre 1 et 30. 

Par reste d'un saccharide, on d&signe pour G, un radical bivalent resultant 
de Penlevement sur une molecule de sucre, d'une part d'un atome d'hydrog6ne 
d'un groupe hydroxyle et d'autre part du groupe hydroxyle anom6rique. Le terme 
saccharide d6signe notamment le glucose ou dextrose, le fructose, le rnannose, le 

20 galactose, I'altrose, I'idose, I'arabinose, le xylose, le ribose, le gulose, le lyxose, le 
maltose, le maltotriose, le lactose, le cellobiose, le dextrane, le talose, I'allose, le 
raffinose, le l6voglucane, la cellulose ou Tamidon. La structure o!igom6rique (G) x 
peut se presenter sous toute forme d'isomgrie, qu'il s'agisse d'isom6rie optique, 
d'isom^rie geom6trique ou d'isom6rie de position ; elle peut aussi repr£senter un 

25 melange disomies. Dans la formule (II) telle que d6finie pr6c6demment, le radi- 
cal R4-0-[CH(R5)-CH2-0] n - est Ii6 £ G, par le carbone anom6rique de mantere d 
former une fonction ac6tal. Le groupe divalent -[CH(R 5 )-CH2-0]n- repr6sente, soit 
une chaTne compos6e uniquement de groupes 6thoxyle (R5 = H), soit une chaTne 
compos6e uniquement de groupes propoxyle (R5 = CH 3 ), soit une chaTne compo- 

30 s6e d la fois de groupes 6thoxyle et de groupes propoxyle. Dans ce dernier cas, 
les fragments -CHsrCH^O- et -CH(CH 3 )-CH2-0- sont distribu6s dans ladite 
chaTne, de fagon s6quenc6e ou ateatoire. x, qui repr6sente dans la formule (II) le 
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degre moyen de polymerisation du saccharide, est plus particulierement compris 
entre 1 et 3, notamment entre 1,05 et 2,5, tout particulierement entre'1,1 et 2,0 et 
de preference, inferieur ou egal a 1,5. Comme agents tensioactifs emulsifiants 
possedant une valeur de HLB suffisamment elevee pour fournir des emulsions 
huile dans I'eau, il y a plus particulierement, les composes dans formule (II) telle 
que definie precedemment dans laquelle G represente le reste du glucose ou le 
reste du xylose et/ou dans laquelle n est egal a 0, et/ou dans laquelle R« repre- 
sente un radical comportant de 8 a 18 atomes de carbone et plus particulierement 
dans laquelle R4 represente plus particulierement un radical octyle, decyle, unde- 
cyle, dodecyle, tetradecyle ou hexadecyle, lesdits radicaux etant lineaires ou ra- 
mifies. 

Comme exemples de produits commerciaux contenant lesdits composes, il 
y a par exemple : 

Le SIMULSOL™ SL8, commercialise par la societe SEPPIC, qui est une 
solution aqueuse contenant entre environ 35% et 45% en poids d'un melange 
d'alkyl polyglycosides consistant en entre 45% en poids et 55% en poids d'un 
compose de formule (II), dans laquelle G represente le reste du glucose, x est 
egal a environ 1.45, n est egal a 0 et R. represente un radical decyle. et entre 
45% en poids et 55% en poids d'un compose de formule (II), dans laquelle G re- 
presente le reste du glucose, x est egal a environ 1.45, n est egal a 0 et Ft* repre- 
sente un radical octyle ; 

Le SIMULSOL™ SL10. commercialise par la societe SEPPIC, qui est une 
solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 50% en poids d'un 
melange d'alkyl polyglycosides, consistant en environ 85% en poids d'un compo- 
se de formule (II), dans laquelle G represente le reste du glucose, x est egal a 
environ 1.45, n est egal a 0 et R4 represente un radical decyle. environ 7.5% en 
poids d'un compose de formule (II). dans laquelle G represente le reste du glu- 
cose, x est egal a environ 1,45, n est egal a 0 et R4 represente un radical dode- 
cyle et environ 7,5% en poids d'un compose de formule (II), dans laquelle G re- 
presente le reste du glucose, x est egal a environ 1,45. n est egal a 0 et R, repre- 
sente un radical tetradecyle ; 
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Le SIMULSOL™ SL11, commercial par la soci§t6 SEPPIC, qui est une 
solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 50% en poids d'un 
melange d'alkyl polyglycosides de formule (II), dans laquelle G repr6sente le reste 
du glucose, x est 6gal £ environ 1,45, n est 6gal a 0 et FU repr6sente un radical 
undecyle ; ou 

Le SIMULSOL™ SL26, commercialise par la soctete SEPPIC, qui est une 
solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 55% en poids d'un 
melange d'alkyl polyglycosides consistant en environ 70% en poids d'un compose 
de formule (II), dans laquelle G repr6sente le reste du glucose, x est 6gal £ envi- 
ron 1,45, n est 6gal d 0 et R, repr6sente un radical dodecyle, environ 25% en 
poids d'un compose de formule (II), dans laquelle G represente le reste du glu- 
cose, x est 6gal & environ 1 ,45, n est 6gal & 0 et R4 represente un radical tetrade- 
cyle et environ 5% en poids d'un compost de formule (II), dans laquelle G repre- 
sente le reste du glucose, x est 6gal d environ 1,45, n est 6gal & 0 et R4 repr6- 
sente un radical hexad6cyle. 

La fonction acide fort du monomere en comportant est notamment la fonc- 
tion acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, partieltement ou totale- 
ment salifiee. Ledit monomere peut etre par exemple I'acide styr6nesulfonique 
partieltement ou totalement salifte. II est de preference I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 
2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique partieltement ou totalement salifiee sous 
forme d'un sel de metal alcalin tel que par exemple le sel de sodium ou le sel de 
potassium, de sel d'ammonium, d'un sel d'un amino alcool tel que par exemple le 
sel de monethanolamine ou d'un sel d'amino acide tel que par exemple le sel de 
lysine. 

La fonction acide faible du monomere en comportant est notamment la fonc- 
tion acide carboxylique, et de preference, ledit monomere est choisi parmi I'acide 
acrylique, I'acide methacrylique, I'acide itaconique ou I'acide mateique partielte- 
ment ou totalement salifte. 

Le monomere neutre est notamment choisi parmi I'acrylamide, I'acrylate de 
(2-hydroxy ethyle), I'acrylate de (2,3-dihydroxy propyle), le methacrylate de (2- 
hydroxy ethyle), le methacrylate de (2,3-dihydroxy propyle), ou un d6riv6 ethoxyte 
de poids moteculaire compris entre 400 et 1000, de chacun de ces esters. 
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Selon un quatrteme aspect particulier de la pr6sente invention, le poly6lec- 
trolyte compris dans le latex inverse tel que d6fini pr6c6demrnent, est un homo- 
polym6re de I'acide acrylique partiellement ou totalement salifi6 sous forme de sel 
de sodium ou de sel d'ammonium. 

Selon un cinquidme aspect particulier de la pr6sente invention, le poly6leo 
trolyte compris dans le latex inverse tel que d6fini pr6c6demment, est un copoly- 
m6re decide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propfenyl) amino] 1-propanesulfonique partiel- 
lement ou totalement salifi6 (a), et d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle) (b), dans un 
rapport molaire (a) / (b) compris entre 30 / 70 et 90 / 10 et tout particulterement 
50 / 50 et 90/10. Le poly6lectrolyte est de pr6f6rence un copolymfere de sel de 
sodium ou de sel d'ammonium de I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1- 
propanesulfonique (ai) et de 10% £ 40% d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle) (b), 
dans un rapport molaire (a0 / (b) f compris entre 60 / 40 et 90/10. 

Selon un sixteme aspect particulier de la pr6sente invention, le poly6lectro- 
lyte compris dans le latex inverse tel que defini pr6c6demment, est un copolym6re 
de sel de sodium, de sel d'ammonium, de sel de mono6thanolamine ou de sel de 
lysine de I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propSnyl) amino] 1-propanesulfonique (aO 
et d'acide acrylique partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de so- 
dium, de sel d'ammonium, de sel de mono6thanolamine ou de sel de lysine (c0, 
dans un rapport molaire (a0 / (d), compris entre 30 / 70 et 90/10 et tout particulte- 
rement entre 30 / 70 et 45 / 55. 

Selon un septteme aspect particulier de la pr6sente invention, le poly6leo 
trolyte compris dans le latex inverse tel que d6fini pr6c6demment, est un copoly- 
m6re de sel de sodium ou de sel d'ammonium de I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2- 
prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique (a 2 ) et d'acrylamide (d), dans un rapport 
molaire (a 2 ) / (d), compris entre 50 / 50 et 30/70. 

L'invention a plus particulferement pour objet une composition telle que d6- 
finie pr6c6demment, caract6ris6e en ce que le polydlectrolyte est r6ticul6 et/ou 
branch^ avec un compose di6thy!6nique ou poly6thyl6nique dans la proportion 
molaire exprim6e par rapport aux monomdres mis en oeuvre, de 0,005% d 1%, 
plus particulterement de 0,01 % £ 0,5 % et tout particulterement de 0,1 % & 0,25 
%. L'agent de reticulation et/ou I'agent de ramification est choisi parmi I'acide 
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diallyoxyac6tique ou un de ses sels comme le diallyloxyacetate de sodium, le di- 
m6thacrylate d'ethyieneglycol, le diacrylate d'ethyieneglycol, le diallyl ur6e, le tri- 
methylol propanetriacrylate, le m6thyl6ne-bis(acrylamide), le triallylamine ou un 
melange de ces composes. 
5 Le latex inverse tel que d6fini ci-dessus, contient g6n6ralement de 4% & 

10% en poids, d'agents 6mulsifiants. G6n6ralement de 20% £ 50% et plus parti- 
culierement de 25% £ 40% du poids total des emulsifiants sont du type eau dans 
huile et de 80% d 50% et plus particuliferement de 75 £ 60% sont du type huile 
dans eau. 

10 Sa phase huile repr6sente de 15% a 40%, et de preference de 20% £ 25%, 

de son poids total. Ce latex peut en outre contenir un ou plusieurs additifs choisis 
notamment parmi les agents complexants, les agents de transfert ou les agents 
limiteurs de chaTnes. 

L'invention a aussi pour objet, une composition cosmetique, dermopharma- 

15 ceutique ou pharmaceutique, caracteris6e en ce qu'elle comprend au moins un 
compose epaississant, au moins un latex inverse tel que d6fini pr6c6demment. 

La composition cosmetique, dermocosmetique, dermopharmaceutique ou 
pharmaceutique d&finie ci-desssus comprend g6neralement de 0,1 % £ 10 % et 
plus particuli£rernent entre 0,5% et 5% en poids dudit latex inverse. Elle se pre- 

20 sente notamment, sous la forme d f un lait, d'une lotion, d'un gel, d'une cr6me, d'un 
savon, d'un bain moussant, d'un baume, d'un shampooing ou d'un apr£s sham- 
pooing. 

De fa9on g6n6rale, ledit latex inverse, peut remplacer avantageusement 
les produits vendus sous le nom SEPIGEL™ 305 ou SEPIGEL™ 501 par la de- 

25 manderesse, dans les compositions cosmetiques, dermopharmaceutiques ou 
pharmaceutiques, car il pr6sente aussi une bonne compatibilite avec les autres 
excipients utilises pour la preparation de formulations telles que les laits, les lo- 
tions, les crfemes, les savons, les bains, les baumes, les shampooings ou les 
apr&s shampooings. II peut aussi Stre utilise en combinaison lesdits SEPIGEL 

30 II est notamment compatible avec les concentres decrits et revendiqu6s dans les 
publications internationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863 ou 
FR 2734 496 ou avec les agents tensioactife d6crits dans WO 93/08204. 
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II est particulidrement compatible avec le MONTANOV™ 68, le 
MONTANOV" 82, le MONTANOV" 202 le MONTANOV™ W018, le 
MONTANOV™S ou le SEPIPERL™ N. II peut 6galement §tre utilise dans des 
Emulsions du type de celles d6crites et revendiqu6es dans EP 0 629 396 et dans 
les dispersions aqueuses cosm6tiquement ou physiologiquement acceptables 
avec un compost organo-polysiloxane choisi, par exemple parmi ceux d6crits 
dans WO 93/05762 ou dans WO 93/21316. II peut 6galement 6tre utilis6 pour 
former des gels aqueux £ pH acide cosm6tiquement ou physiologiquement ac- 
ceptables, tels que ceux d6crit dans WO 93/07856 ; il peut encore §tre utilise en 
association avec des celluloses non-ioniques, pour former par exemple des gels 
de coiffage, tels que ceux d6crits dans EP 0 684 024 ou encore en association 
avec des esters d'acides gras et de sucre, pour former des compositions pour le 
traitement du cheveux ou de la peau telles que celles d6crites dans EP 0 603 
019. ou encore dans les shampooings ou apr6s shampooings tels que droits et 
revendiqu6s dans WO 92/21316 ou enfin en association avec un homo polym6re 
anionique tels que le CARBOPOL™ pour former des produits de traitement des 
cheveux comme ceux d6crits dans DE 195 23596. II est 6galement compatible 
avec de nombreux principes actifs, tels que par exemple, les agents autobron- 
zants comme le dihydroxyac6tone (DHA) ou les agents anti-acn6 ; il peut done 
6tre introduit dans des compositions auto-bronzantes comme celles revendiqudes 
dans EP 0 715 845, EP 0604249, EP 0576188 ou dans WO 93/07902. II est 6ga- 
lement compatible avec les d6riv6s N-acyl6s d'aminoacides, ce qui permet son 
utilisation dans des compositions apaisantes notamment pour peaux sensibles, 
telles que celles d6crites ou revendiqu6es dans WO 92/21318, WO 94/27561 ou 
WO 98/0961 1 . II est aussi compatible avec les acides glycoliques, avec Tacide 
lactique, avec I'acide salicylique les r6tinoides, le ph6noxy 6thanol, les sucres, le 
glyc6rald6hyde, les xanthanes, les acides de fruit, et les divers polyols utilis6s 
dans la fabrication de formulations cosm6tiques. 

L'invention a done aussi pour objet, rutilisation d'un latex inverse tel que 
d6fini pr6c6demment, pour pr6parer une composition cosmdtique, dennocosm6ti- 
que, dermopharmaceutique ou pharmaceutique. 

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la pr6sente invention sans 
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toutefois la limiter. lis montrent que les nouveaux latex inverses n'irritent pas la 
peau et que leurs propri6t6s physiques permettent leur utilisation dans la prepa- 
ration de compositions cosm6tiques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques 
plus particulterement destinies au traitement des peaux sensibles. 

5 

A) Exemples de preparations de compositions selon I'invention 

Exemole 1 : Latex inverse d'un copolymer* AMPS fsel de Na) / acide acrvli- 
que (sel de Na). r6ticu!6 au m6thvl6ne bisfacrvlamidel, dans le pa Imitate 
10 d'octvle (Composition 1>. 

a) - On charge dans un r6acteur sous agitation : 

- 2,88 kg d'acide acrylique glacial, 

- 22,05 kg d'une solution commerciale d 55% de 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2- 
prop6nyl) amino] 1-propanesulfonate de sodium, 

15 - 1 ,66 kg d'une solution aqueuse £ 48% en poids d'hydroxyde de sodium, 

- 0,022 kg de dtethyl6netriaminepentac6tate de sodium, 

- 0,006 kg de methylene bis(acrylamide). 

Le pH de cette solution aqueuse est 6gal & 4,9 ; on rajoute 7, 42 kg d'eau. 

b) - On prepare une phase organique en m6langeant : 
20 - 5,28 kg de ISOPAR™ G, 

- 4,875 kg de palmitate d'octyle, 

- 1,416 kg de MONTANE™ 80 VG, 

- 0,377 kg de MONTANOX™ 81 VG et 

- 0,0078 kg d'azo bis(isobutyronitrile). 

25 c) - La phase aqueuse est introduce progressivement dans la phase organique et 
I'ensemble est agit6 fortement au moyen d'un agitateur SILVERSON™. 
L'emulsion obtenue est alors transf6r6e dans un rfeacteur de polymerisation, sou- 
mise £ un barbotage d'azote puis refroidit & environ 5-6°C. On ajoute alors 250 ml 
d'une solution contenant 0,635% en poids d'hydroperoxyde de cumfene dans le 

30 r(SOPAR™G, puis, apr6s homog6n6isation de la solution, une solution aqueuse 
de m6tabisulfite de sodium (0,2% en poids dans I'eau) £ raison de 0,2 ml / minute 
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pendant environ 60 minutes et en laissant monter la temperature jusqu'a la tem- 
perature de polymerisation. On maintient alors le milieu r6actionnel pendant envi- 
ron 90 minutes a cette temperature, a I'issu desquelles le melange obtenu est 
chauffe sous vide partiel pour eliminer l'ISOPAR™G et environ 10 kg d'eau. Le 
melange resultant est refroidi jusqu'a 35° environ. On introduit lentement 2,53 kg 
d'oleate de sorbitan ethoxyle a 20 moles (MONTANOX™ 80) et on obtient I'emul- 
sion eau dans huile desiree. 
Evaluation des propri6tes 

Vlscosite dans I'eau a 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 5) : 
r\ = 50 200 mPas 

Viscosite a 3% de latex dans de I'eau salee a 0,1% de NaCl (Brookfield RVT Mo- 
bile 6, vitesse 5) : ti = 25800 mPas. 

Exemple 2 : Latex inverse d'un cop olvm&re AMPS (sel de Nat / acide acryli- 
gue (sel de Na). reticule au methylene bisfa crylamidel. dans un melange dr 
triglyceride d'acides gras compcrtan t de 8 atomes de carbone (Composition 
21 

a) - On charge dans un becher sous agitation : 

- 55,86 g d'acide acrylique glacial, 

- 428,25 g d'une solution commerciale a 55% de 2-methyl 2-[(1-oxo 2- 
propenyl) amino] 1-propanesulfonate de sodium, 

- 32,34 g d'une solution aqueuse a 48% en poids d'hydroxyde de sodium, 

- 0.46 g de diethylenetriaminepentacetate de sodium, 

- 0,106 g de methylene bis(acrylamide), 

- Le pH de cette solution aqueuse est ajustee a 4,9 et on rajoute de I'eau 
penmutee de maniere a porter la masse de la phase aqueuse a 625.61 g. 

b) - On prepare une phase organique en melangearrt : 

- 57,1 g d'ISOPAR™ G, 

- 228,25 g de triglyceride d'acides gras en C 8 - C 10 commercialise en 
France, par la societe STEARINERIE DUBOIS & Fils, sous le nom Triglycerides 
C 8 C 10 5545. 
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- 8,83 g d'HYPERMER™ B246 (copolym6re octad6c6ne / anhydride mal6T- 
que commercialise par lasoci£t6 CHEVRON Chemicals), 

- 1 ,47 g de r6sine PA18 et 

- 0,26 g d'azo bis(isobutyronitrile). 

5 c) - La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique et 
Tensemble est agite fortement au moyen d'un agitateur ULTRA-TURRAX™ com- 
mercialise par IKA. L'6mulsion obtenue est alors transferee dans un r6acteur de 
polymerisation, soumise d un barbotage d'azote puis refroidit S environ 5-6°C. On 
ajoute alors 5 ml d'une solution contenant 0,384% en poids d'hydroperoxyde de 

10 cumene dans I'lSOPAR™ G t puis apr6s homog6n6isation de la solution, une so- 
lution aqueuse de m6tabisulfite de sodium (0,1% dans I'eau) pendant environ 60 
minutes et en laissant monter la temperature jusqu'a la temperature de polymeri- 
sation. On maintient alors le milieu r6actionnel pendant environ 90 minutes a 
cette temperature, d Pissu desquelles le melange obtenu est chauffe sous vide 

15 partiel pour eiiminer I'lSOPAR ™G et environ 10 kg d'eau. Le melange obtenu est 
refroidi jusqu'a 35° environ. On introduit lentement 10,1 g d'huile de ricin ethoxy- 
I6e a 40 moles d'oxyde d'6thyiene (SIMULSOL™ OL50) et on obtient l'6mulsion 
eau dans huile desiree. 
Evaluation des proprietes 

20 Viscosite dans Teau £ 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 5) : 
n = 106 000 mPas 

Viscosite £ 3% de latex + dans de Teau saiee (NaCI 0,1%) (Brookfield RVT Mo- 
bile 3, vitesse 5) : i\ = 37 000 mPas. 

25 B Proprietes des compositions selon I'invention 

a) stabiiite & la temperature 

On a prepare un gel creme comprenant 3% de composition 1 et 20% de c6t6aryl 
octanoate et mesure la viscosite Les resultats sont les suivants: 

30 
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Viscosite Brookfield LVT 6rpm (en mPas) 




A temperature ambiante 


A50°C 


Apres 1 jour 


100 000 


100 000 


Aprds 7 jours 


100 000 


100 000 


Apres 1 mois 


100 000 


100 000 



b) Influence du rayonnement UV sur la stability 

On constate que les gels prepares avec les compositions 1 ou 2 sont tres stables 
eu rayonnement UV; leur viscosite n'ayant pas varie apres 14 jours d'exposition. 

5 

c) Influence du pH sur la viscosite 

La viscosite du gels prepares avec les compositions 1 ou 2 tr£s stables au pH 
dans I'intervalle pH = 4 a pH = 8 

10 d) Etude comparative de la tolerance 

La tolerance locale epicutanee d'une serie de gels-cremes, contenant 3 % 
et 5 % en poids d'une des compositions 1 a 7 preparees comme decrit ci-dessus, 
a ete determine et comparee a celle observee avec un latex inverse d'un copo- 
lymere AMPS/acrylate de sodium reticule au methylene bis(acrylamide), dans 
1 5 I'isohexadecane (Composition A), selon le protocole suivant : 

On applique la composition a tester, une surface d'environ 50 mm 2 de la 
region sous-capulaire gauche, de la peau du dos de 38 volontaires sains, parmi 
lesquels 19 ont une peau de type "type "peau japonaise" (PJ) et 19 une peau de 
type "peau caucasienne" (PC). Le contact est maintenu pendant 48 heures sous 
20 timbre occlusif. 

Cette application est aussi realisee dans les memes conditions avec un 
timbre seul (sans composition) en tant que temoin negatif. 

L'observation clinique de la surface de peau ainsi traitee est realisee 30 
minutes puis 24 heures apres la depose desdits timbres. Ces observations sont 
25 faites par comparaison a la surface non traitee temoin negatif. 
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La quantification de Pirritation cutanee, selon une 6chelle num6rique allant 
de 0 £ 4 (0 : pas d'effet ; 1 : effet tr6s I6ger ; 2 : effet net ; 3 et 4: effet modeVe a 
s6v6re selon les reactions), est realis£e pour chacune des reactions 6ventuelle- 
ment observ6es £ savoir : 6ryth6me. cedeme, v6sicules, secheresse de la peau, 
rugosite de la peau et la reflectivity de la peau. 

Les indices de tolerance cutanee (IC), consign6s dans le tableau suivant, 
expriment la moyenne de la somme des effets quantifies relev6s sur chaque vo- 
lontaire : 

IC = 0 signifie qu'aucune irritation n'a ete observ6e, 

IC £ 0,5 signifie que le produit est statistiquement bien toiere, 

IC > 0,5 signifie que le produit engendre une intolerance. (Composition A). 





Indice de tolerance cutanee de 
gels a 5% 




PJ 


PC 


composition 1 


0.05 


0,0 


composition 2 


0.05 


0.0 


composition A 


0.95 


0,47 



Ces r6sultats montrent que de fagon inattendue, le palmitate d'octyle et le trigly- 
ceride d'acides gras de la composition pr6par6e 3 I'exemple 2, pontentialisant la 
tolerance cutanee du polym6re du latex inverse. 

C) Examples de fo rmulations pr6par6es avec les compositions selon I'inven- 
tion 

Exemple 3 : Crime de soin 



Cyclomethicone : 10% 

Composition 1 : 0,8% 

MONTANOV™ 68 : 2% 

alcool stearylique : 1 % 

alcool stearique : 0,5% 
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conservateur : 0,65% 

Lysine : ■ 0.025% 

EDTA (sel disodique) : 0,05% 

Gomme de xanthane : 0.2% 

Glycerine : 3 % 

Eau : <? S -P- 100% 

Example 4 : Baume apres-rasage 

FORMULE 

A Composition 1 : 1 •*>% 

Eau : Q S.P 100% 

B MICROPEARL™ M 100 : 5.0% 

SEPICIDE™ CI : 0,50% 

Parfum : 0.20% 

ethanol95°: 10.0% 

MODE OPERATOIRE 

Ajouter B dans A. 

Example 5 : Emulsion satinee pour le corps 
FORMULE 

A SIMULSOL™ 165 : 5.0% 

LANOL™ 1688 : 8,50% 

beurre de Karite : 2% 

huile de paraffine : 6,5% 

LANOL™ 14M : 3 % 

LANOL™ S : 0' 6 ° /o 

B eau : 66- 2% 

C MICROPEARL™ M 100 : 5% 

D Composition 2 : 3 0/ k 

E SEPICIDE™ CI : °& % 

SEPICIDE™ HB : 0.5% 

MONTEINE™ CA : 1 0/o 
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Parfum : 0,20% 

acetate de vitamine E : 0,20% 

Sodium pyrolidinonecarboxylate : 1% 
MODE OPERATOIRE 



5 Ajouter C dans B, emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D a 60°C puis E a 
30°C. 

Example 6 : Creme HIE 
FORMULE 
10 A SIMULSOL™ 165 : 

LANOL™ 1688 : 

LANOL™ P : 
B eau : 
C Composition 2 : 
15 D SEPICIDE™CI: 

SEPICIDE™ HB : 
MODE OPERATOIRE 

Introduce B dans A vers 75*C ; ajouter C vers 60°C, 
20 Exemple 7 : gel solaire non gras 



FORMULE 



A 


Composition 2 : 


3,00% 




Eau : 


30% 


B 


SEPICIDE™ CI : 


0.20% 




SEPICIDE™ HB : 


0,30% 




Parfum : 


0,10% 


C 


colorant : 


q.s.p 




eau: 


30% 


D 


MICROPEARL™M100: 


3,00% 




Eau : 


q.s.p 100% 


E 


huile de silicone : 


2,0% 




PARSOL™ MCX : 


5,00% 



5,0% 

20,0% 

1,0% 

q.s.p. 100% 
2,50% 
0,20% 
0,30% 

puis D vers 45°C. 
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MODE OPERATOIRE 

Introduire B dans A; ajouter C, puis D, puis E. 



Exemple 8 : Lait solaire 
5 FORMULE 



10 



A 


MONTANOV™ S : 


3,0% 




Huile de sesame : 


5,0% 




PARSOL™ MCX : 


5,0% 




Carraghenane X : 


0,10% 


B 


eau : 


q.s.p.100% 


C 


Composition 1 : 


0,80% 


D 


Parfum : 


q.s. 




Conservateur : 


q.s. 



MnnF OPERATOIRE 
15 Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C 
ajuster le pH si necessaire 



Exemple 9 : Gel de massage 

FORMULE 

20 A Composition 2 : 3,5% 

Eau : 20 - 0% 

B colorant: 2 gouttes/100g 

Eau : * s - 

C alcool : 10% 

25 Menthol: °. 10% 

D huile de silicone : 5,0% 
MODE OPERATOIRE 

Ajouter B dans A, puis ajouter au melange, C puis D 



30 Example 10 : Fond de teint hydratant et matlfiant 

FORMULE 

A eau : 2O - 0% 
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Butytene glycol : 4,0% 

PEG-400 : 1 4,0% 

PECOSIL™ PS100 : 1 ,0% 

NaOH : q.s. p h = 9 

5 Dioxyde de titane : 7,0% 

Talc : 2.0% 

Oxyde de fer jaune : 0,8% 

Oxyde de fer rouge : 0,3% 

Oxyde de fer noir : 0,05% 

10 B LANOL™99: 8% 

Caprylic capric triglyceride 8% 

MONTANOV™ 202 : 5,00 % 

c eau : q.s.p. 100% 

M ICROPEARL ™ M305 : 2.0% 

15 EDTA tetrasode : 0,05% 

D Cyclomethicone : 4,0% 

Gomme de Xanthanse : 0.2% 

composition 1 : 0,8% 

E SEPICIDE™ HB : 0,5% 

20 SEPICIDE CI : 03% 

Parfum : 0.2% 

MODE OPERATOIRE 



preparer £ 80°C, les melanges B + D et A + C, puis melanger et emulsionner I'en- 
semble. 

25 

Exemple 11 : Gel coup d'6clat 



FORMULE 

A Composition 1 : 4% 

Eau : 30% 

30 B ELASTINE HPM : 5,0% 

C MICROPEARL™ M 100 : 3% 

Eau : 5% 
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0,2% 



D SEPICIDE™ CI : 

SEPICIDE™ HB : 0 - 3 ° /o 

Parfum : 0.08% 

Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1% 

5 Eau : q.s.p.100% 
M pDF QPERATOIRE 
Preparer A ; additionner B, puis C, puis D. 

Exempt© 12 : Lait corporal 

10 FORMULE 

MONTANOV™ S : 3 - 5% 

LANOL™ 37T : 8 - 0% 

SOLAGUM™ L : 0,05% 

Eau : q.s.p.100% 

15 Benzophenone : 2,0% 

dimethicone 350cPs : 0,05% 

Composition 2 : °' 8% 

conservateur : 0,2% 

parfum : 0.4% 

20 

Example 13 : Emulsion demaquillante a I'huile d'amandes douces 

FORMULE 

MONTANOV™ 68 : 5% 

huile d'amandes douces : 5% 

25 eau : q.s.p.100% 

Composition 1 : 0 - 3% 

glycerine : 5% 

conservateur : 0,2% 

parfum: 0- 3% 



30 



Example 14 : Creme hydratante pour peaux grasses 

FORMULE 



L 
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MONTANOV™ 68 : 5% 

Cetylstearyloctanoate : 8% 

octyl palmitate : 2% 

eau : q.s.p.100% 

Composition 2 : 0,6% 

MICROPEARL™ M100 : 3,0% 

Mucopolysaccharides : 5% 

SEPICIDE™ HB : 0,8% 

Parfum : 0,3% 

Exemple 15 : Baume apres-rasage apaisant sans alcool 

FORMULE 

A LIPACIDE™PVB: 1.0% 

LANOL™ 99 : 2,0% 

Huile d'amandes douces : 0,5% 

B Composition 1 : 3,5% 

C eau : q.s.p.100% 

D parfum : 0,4% 

SEPICIDE™ HB : 0,4% 

SEPICIDE™ CI : 0.2% 

Exemple 16 : Creme aux AHA pour peaux sensibles 

FORMULE 

melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5% 

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5% 
LANOL™ 99 : 2% 
MONTANOV™ 68 : 5,0% 
Eau : q.s.p.100% 
Composition 2 : 1,50% 
acide gluconique : 1,50% 
tri ethylamine : 0,9% 
SEPICIDE™ HB : 0,3% 
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SEPICIDE™ CI 
Parfum : 



0.2% 
0.4% 



Exemple 17 : Soin apaisant apres soleil 
5 FORMULE 

melange de lauryl aminoacides : 
aspartate de magnesium et de potassium 
LANOL™ 99 : 
Eau : 

10 Composition 1 : 

SEPICIDE™ HB : 
SEPICIDE™ CI : 
Parfum : 
Colorant : 

15 

Exemple 18 : Lait demaquillant 

FORMULE 

SEPIPERL™ N : 
PRIMOL™ 352 : 
20 huile d'amandes douces : 

eau : 

Composition 2 : 
oonservateur : 



0.1% a 5% 

0.002% a 0,5% 

10.0% 

q.s.p.100% 

2,50% 

0.3% 

0.2% 

0.4% 

0.03% 



3% 

8.0% 

2% 

q.s.p.100% 

0,8% 

0.2% 



25 Exemple 19 : Emulsion fluide a pH alcalin 

MARCOL™ 82 : 
NaOH : 
Eau : 

Composition 1 : 

30 

Exemple 20 : Fond de teint fluide 
FORMULE 



5,0% 
10,0% 
q.s.p.100% 
1 ,5% 



L 
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SIMULSOL™ 165 : 5,0% 

• LANOL™ 84D . 8,0% 

LANOL™ 99 : 5,0% 

Eau: q.s.p.100% 

pigments et charges minerales : 1 0,0% 

Composition 1 : 1 ,2% 

conservateur : 0,2% 

parfum : 0,4% 

Exemple 21 : Lait solaire 

FORMULE 

SEPIPERL™ N : 3,50/0 

LANOL™ 37T : 10,0% 

PARSOL™ MCX : 5,0% 

EUSOLEX™ 4360 : 2,0% 

Eau : q.s.p.100% 

Composition 1 : 1,8% 

conservateur : 0,2% 

parfum : 0,4% 

Exemple 22 : Gel contour des yeux 
FORMULE 

Composition 1 : 2,0% 

Parfum : 0,06% 

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2% 

DOW CORNING™ 245 Fluid : 2.0% 

Ea" : q. s. p. 100% 

Exemple 23 : Composition de soin non rincee 
FORMULE 

Composition 1 : 1,5% 

Parfum : q. § 
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Conservateur : Q- s - 

DOW CORNING™ X2 8360 : 5.0% 

DOW CORNING™ Q2 1401 : 15.0% 

• Eau . q.s.p. 100% 

5 

Example 24 : Gel amincissant 

Composition 1 : 5 % 

Ethanol : 30 ° /o 

Menthol: °- 1 % 

10 Cafeine : 2 - 5 % 

extrait de ruscus : 2 % 
extrait de lierre : 



2 % 



SEPICIDE™ HP : 1 % 

Eau: q.s.p. 100% 

15 

Exemple 25 : Gel creme telnte ultra naturel 

FORMULE 
A eau: 

Butylene glycol : 4 - 0 % 

20 PEG-400 : 4 .°% 

PECOSIL™ PS100 : L 5 % 

NaOH : «l s P H = 7 

Dioxyde de titane : 2,0% 

Oxyde de fer jaune : 0,8% 

25 Oxyde de fer rouge : 0,3% 

Oxyde de fer noir : 0,05% 

B LANOL™ 99 : 4 >°% 

Caprylic capric triglyceride 4,0% 
SEPIFEEL™ ONE : 1 - 0% 
30 Composition 1 : 3 >°% 
C eau : Q-»-P- 100% 
MICROPEARL™ M305 : 2 .°% 
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EDTA tetrasode : 0,05% 

Cyclomethioone : L - 4,0% 

D SEPICIDE™ HB : o.5% 
SEPICIDECI: 03% 
5 Parfum: 0,2% 

MODE OPERATOIRE 



preparer le melange B + C puis ajouter A puis D. 
Exemple 26 : Soin pour les peaux grasses 



10 FORMULE 

A MICROPEARL™ M310 : 1,0% 

Composition 1 : 5,0% 

Isononanoate d'octyle : 4.0% 

8 ea " : q.s.p.100% 

15 C SEPICONTROL™ A5 : 4,0% 

Parfum: 0,1% 

SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE™ CI : 0,2% 

D CAPIGEL™ 98 : 0.5% 

20 Eau: 10% 

Exemple 27 : Creme aux AHA 

FORMULE 

A MONTANOV™ 68 : 5,0% 

25 LIPACIDE™ PVB: 1,05% 

LANOL™99: 10,0% 

B eau • q.s.p.100% 
Acide gluconique : . 1 ,50/0 

TEA (triethanolamine) : 0,9% 

30 C Composition 2 : 1,5% 

D parfum: 0,4% 

SEPICIDE™ HB: 0.2% 
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SEPICIDE™ CI: 0,4% 

Exemple 28 : Autobronzant non gras pour visage et corps 
FORMULE 

5 A LANOL™ 2681 : 3.0% 

Composition 1 : 2,5% 

B eau : q.s.p.100% 

Dihydroxyacetone : 3,0% 

C parfum : 0,2% 

10 SEPICIDE™ HB : 0,8% 

NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 



Exemple 29 : Lait solaire au mono? de Tahiti 
FORMULE 
15 A Monof de Tahiti : 

LIPACIDE™ PVB : 

Composition 2 : 
B eau : 
C parfum : 
20 SEPICIDE™ HB : 

SEPICIDE 1 * 1 CI : 

PARSOL™ MCX : 

Exemple 30 : Soin solaire pour le visage 



25 FORMULE 

A Cyclomethicone et dimethiconol : 4,0% 

Composition 2 : 3,5% 

B eau : q.s.p.100% 

C parfum: 0,1% 

30 SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE™ CI: 0,21% 

PARSOL™ MCX : 5,0% 



10% 
0,5% 
2.2% 

q.s.p.100% 
0,1% 
0,3% 
0,1 % 
4,0% 
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Micatitane : 2,0% 

Acide iactique : q s.p. pH = 6,5 

Example 31 : Emulsion bronzante sans soleil 

5 FORMULE 

A LANOL™ 99 : 15% 
MONTANOV™ 68 : 5,0% 
PARSOL™ MCX : 3,0% 
B eau: q.s.p.100% 
10 Dihydroxyacetone : 5,0% 

Phosphate monosodique : 0,2% 
C Composition 1 : 0.5% 
D parfum : 0.3% 
SEPICIDE™ HB : 0,8% 
15 NaOH : q.s. pH=5. 

Les caracteristiques des produits utilises dans les exemples precedents, sont les 
suivantes : 

Le MONTANOV™ 68 (cetearyl glucoside, alcool cetearylique), est une composi- 
tion auto-emulsionnable telle que celles decrites dans WO 92/06778, commercia- 
20 lisee par la societe SEPPIC. 

Le MONTANOV™ 202 (arachidyl glucoside, alcool arachydilique + alcool behe- 
nylique), est une composition auto-emulsionnable telle que celles decrites dans 
WO 98/17610, commercialisee par la societe SEPPIC. 

Le MICROPEARL™ M 305 est une poudre hydrodispersible soyeuse a base de 

25 copolymer methylmethacrylate reticule. 

Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher tres doux et a ac- 
tion matifiante commercialisee par la societe MATSUMO 
Le SEPICIDE™ CI, imidazoline uree, est un agent conservateur commercialism 
par la societe SEPPIC. 

30 PEMULEN™ TR est un polymere acrylique commercialise par GOODRICH. 

Le SIMULSOL™ 165 est du stearate de glycerol auto-emulsionnable commercia- 
lisee par la societe SEPPIC. 
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Le LANOL™ 1688 est un ester emollient & effet non gras commercialise par la 
societe SEPPIC. 

Le LANOL™ 14M et le LANOL ™ S sont des facteurs de oonsistance commercia- 
lises par la societe SEPPIC. 

Le SEPICIDE™ HB , qui est un melange de phenoxyethanol, de methylparaben. 
d'ethylparaben, de propylparaben etde butylparaben, est un agent conservateur 
commercialise par la societe SEPPIC. 

Le MONTEINE™ CA est un agent hydratant commercialise par la soctete 
SEPPIC. 

Le SCHERCEMOL™ OP est un ester emollient a effet non gras. 

Le LANOL™ P est un additif a effet stabilisant commercialise par la societe 

SEPPIC. 

Le SEPIPERL™ N est un agent nacrant. commercialise par la societe SEPPIC. a 
base d'un melange d'alkyl polyglucosides tels que ceux decrits dans WO 
95/13863. 

Le MONTANOV™ S est un agent nacrant, commercialise par la societe SEPPIC, 
a base d un melange d'alkyl polyglucosides tels que ceux decrits dans WO 
95/13863. 

Le PECOSIL™ PS100 est du dimethicone copolyol phosphate commercialise par 
la societe PHOENIX. 

Le LANOL™ 99 est de I'isononyl isononanoate commercialise par la societe 
SEPPIC. 

Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialise par la societe 
SEPPIC. 

Le SEPIFEEL™ ONE est un melange de palmitoylproline, de palmitoyl glutamate 
de magnesium et de palmitoyl sarcosinate de magnesium, tel que ceux decrits 
dans FR 2787323. 

Le SOLAGUM™ L est un carraghenane commercialise par la societe SEPPIC. 
Le MARCOL™ 82 est une huile de paraffine commercialisee par la societe ESSO. 
Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialise par la societe SEPPIC. 
Le PARSOL™ MCX est du paramethoxycinnamate diethyl hexyle) commercialise 
par la societe GIVAUDAN. 
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I' EUSOLEX™ 4360 est de la benzophenone-3 commercialise par la societe 
MERCK. • 

Le DOW CORNING™ 245 Fluid est de la cyclornethicone, commercialisee par la 
societe DOW CORNING. 
5 Le LIPACIDE™ PVB.est un hydrolysat de proteines de ble palmitoyle, est com- 
mercialisee par la societe SEPPIC. 

Le SEPICONTROL™ A5 est un melange capryloyl glycine, sarcosine, extrait de 
cinnamon zylanicum, commercialise par la soci6te SEPPIC, tel que ceux decrits 
dans la demande intemationale de brevet PCT/FR98/01313 deposee le 23 juin 
10 1998. 

Le CAPIGEL™ 98 est un copolymere d'acrylates commercialise par la societe 
SEPPIC. 

Le LANOL™ 2681 est un melange caprylate, caprate de coprah, commercialise 
par la societe SEPPIC. 
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REVENDICATIONS 

1 . Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au 
moins un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 
6mulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto- 
inversible comprenant de 20% & 70% en poids, et de pr6f6rence de 25% £ 50% 
en poids, d'un poly6lectrolyte branch6 ou r6ticul6, caract6ris6 en ce que ledit 
poly6lectrolyte est, soit un homopolym^re & base d'un monom6re poss6dant ou 
bien une fonction acide fort partiellement ou totalement salifi6e, ou bien une fonc- 
tion acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit un copolym6re & base 
d'au moins un monomfere poss^dant une fonction acide fort, copolym6ris6 ou bien 
avec au moins un monomdre poss6dant une fonction acide faible, ou bien avec 
au moins un monomfere neutre, soit un copolymfere & base d'au moins un mono- 
mfere poss6dant une fonction acide faible, copolym6ris6 avec au moins un mono- 
m6re neutre et caracteris6 en ce que le solvant constitutif de la phase huile est 
choisi parmi les esters d'acides gras. 

2. Composition telle que d6finie £ la revendication 1 dans laquelle le 
solvant constitutif de la phase huile est choisi parmi les composes de formule (I) : 

R r (C=0)^[[CH2-CH[0-[C(=O)] m -R2]-CH 2 -O] ri -[C(=O)]p] <r R3 (I) 
dans laquelle : 

Ri repr6sente une chaine hydrocarbon6e satur6e ou insatur6e, Iin6aire ou 
ramifi6e comportant de 7 d 30 atomes de carbone, 

R 2 repr6sente ind6pendamment de R 1f un atome d'hydrogfene, une chaine 
hydrocarbon6e satur6e ou insatur6e Iin6aire ou ramifi6e comportant de 7 a 30 
atomes de carbone, 

R 3 repr6sente ind6pendamment de Ri ou de R 2 , un atome d'hydrog§ne ou 
une chaine hydrocarbon6e satur6e ou insatur^e, Iin6aire ou ramifi6e comportant 
de 1 £ 30 atomes de carbone, 

m, n, p et q sont ind6pendamment Tun de I'autre 6gaux iOoudl, 6tant 
entendu que lorsque R3 repr6sente un atome d'hydrog^ne, q est diff6rent de 0. 

3. Composition telle que d6finie d la revendication 2, pour laquelle 
dans la formule (I), R i( R2 et R3 repr6sentent, ind6pendamment les uns des au- 
tres, un radical choisi parmi les radicaux heptyle, octyle, nonyle, d6cyle, und6cyle, 
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dcxtecyle, trictecyle, t6trad6cyle, pentad6cyle, hexad6cyle, heptad6cyle, octad6- 
cyle, nonad6cyle, eicosyle, uneicosyle, docosyle, heptad6c6nyle, eicosdnyle, 
uneicosdnyle, docos&nyle ou heptad6cadi6nyle ou d6c6nyle. 

4. Composition telle que d6finie £ la revendication 3, pour laquelle 
5 dans la formule (I), le groupe R t -C(=0)- represente Tun des radicaux octanoyle 

(caprylyle), d6canoyle, und6cyl6noyle, dod6canoyle (lauroyle), t6trad6canoyle 
(myristyle), hexad6canoyle (palmitoyle), octad6canoyle (st6aryle), eicosanoyle 
(arachidoyle), docosanoyle (b6h6noyle), 8-octad6c6noyle (oteyle), 6icos6noyle 
(gadoloyle), 13-docos6noyle (6rucyle), 9,12-octad6cadi6noyle (linoltoyle) ou 
10 9, 1 2, 1 5-octad6catri6noyle (linotenoyle). 

5. Composition telle que d6finie £ Tune quelconques des revendica- 
tions 2 a 4, pour laquelle le solvant constitute de la phase huile du latex inverse, 
est un compose de formule (la) : 

R r (C=0)-0-CH 2 -CHtO.[C(=0)] m -R2]-CHr-0-[C(=0)] p -R 3 (la) 
15 correspondant A la formule (I), dans laquelle q et n sont 6gaux dl.ou un m6lange 
de composes de formules (la). 

6. Composition telle que definie d la revendication 5 pour laquelle le 
solvant constitute de la phase huile du latex inverse, est un compost de formule 
(lai) : 

20 Ri-(C=0)-0-CH2-CH(OH)-CH r OH (| 3l ) 

correspondant a la formule (la) dans laquelle m et p sont 6gaux & 0 et R 2 et R3 re- 
pr6sentent un atome d*hydrog6ne. 

7. Composition telle que d6finie & la revendication 5 pour laquelle le 
solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, est un compose de for- 

25 mule(la 2 ) : 

RHC=0)-0-CH 2 -CH(OH)-CH 2 -0-C(=0)-R 3 (la 2 ) 
correspondant A la formule (la) dans laquelle p est ggal d 1, m est 6gal £ 0 et R 2 
repr6sente un atome d'hydrog6ne. 

8. Composition telle que dGfinie d la revendication 5 pour laquelle le 
30 solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, est un compost de formule 

(la 3 > : 

Ri.(C=O)-0-CHrCH[0-C(=0)-R2]-CH^O.C(=0)-R3 (la 3 ) 
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correspondent a la formule (la) dans laquelle m et p sont egaux a 1 . 

9. Composition telle que definie aux revendications 5 a 8, pour laquelle 
le solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, est un melange de com- 
poses de formules (laO, (la 2 ) et/ou (la 3 ). 

10. Composition telle que definie a Tune quelconques des revendica- 
tions 2 a 4, pour laquelle le solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, 
est un compose de formule (lb) : 

R,-(C=0)-0-R 3 (lb) 
correspondant a la formule (I) dans laquelle q est egal a 0, ou un melange de 
composes de formules (lb). 

11. Composition telle que definie a la revendication 10, pour laquelle le 
solvant constitutif de la phase huile du latex inverse est le palmitate d'octyle. 

12. Composition telle que definie aux revendications 5 a 11, pour la- 
quelle le solvant constitutif de la phase huile du latex inverse, est un melange 
d'au moins un compose de formule (lb) et d'au moins un compose de formules 
(la). 

1 3. Composition telle que definie a Tune quelconques des revendica- 
tions 1 a 12, dans laquelle le ou les agents emulsifiants du type eau dans huile, 
sont choisis parmi le monooleate de sorbitan, I'isostearate de sorbitan ou I'oleate 
de sorbitan ethoxyle avec 5 moles d'oxyde d'6thylene. 

14. Composition telle que definie a I'une quelconques des revendica- 
tions 1 a 13, dans laquelle le ou les agents emulsifiants du type huile dans eau 
sont choisis parmi I'oleate de sorbitan ethoxyle avec 20 moles d'oxyde d'ethylene. 
I'huile de ricin ethoxylee a 40 moles d'oxyde d'ethylene, le laurate de sorbitan 
ethoxyle a 20 moles d'oxyde d'ethylene, I'alcool laurique ethoxyle a 7 moles 
d'oxyde d'ethylene. 

1 5. Composition telle que definie a I'une quelconques des revendica- 
tions 1 a 14, dans laquelle le ou les agents emulsifiants du type huile dans eau 
sont choisis les composes de formule (II) : 

R 4 -0-[CH(R 5 )-CH 2 -01„-(G) rf -H (») 
dans laquelle R« represente un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie, sature ou 
insature comprenant de 1 a 30 atomes de carbones, R 5 represente un atome 
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d'hydrogene ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G repr6- 
sente le reste d'un saccharide, x repr6sente un nombre decimal compris entre 1 
et 5, et n est 6gal, soit & z6ro, soit £ un nombre entier 9, 

* 16. Composition telle que definie a la revendication 1 5, pour laquelle 
dans la formule (II), x est compris entre 1 et 3, plus particulierement entre 1 ,05 et 
2,5, tout particulierement entre 1 ,1 et 2,0 et de preference, inf6rieur ou 6gal £ 1 ,5. 

17. Composition telle que definie £ Tune des revendications 15 ou 16, 
pour laquelle, dans la formule (II), G repr6sente le reste du glucose ou le reste du 
xylose et n est 6gal & 0. 

1 8. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendications 
15 £ 17, pour laquelle, dans la formule (II), Ri reprSsente un radical comportant 
de 8 a 18 atomes de carbone et plus particulierement un radical octyle, d6cyle, 
und6cyle, dod6cyle, tetrad6cyle ou hexad6cyle, lesdits radicaux 6tant lineaires ou 
ramifies. 

19. Composition telle que definie £ Tune quelconque des revendications 
1 a 18, pour laquelle la fonction acide fort du monom6re en comportant, est la 
fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique partiellement ou to- 
talement salifiee et de preference le monomere est I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2- 
propenyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifiee sous 
forme d'un sel de m6tal alcalin tel que par exemple le sel de sodium ou le sel de 
potassium, de sel d'ammonium, de sel d'un amino alcool tel que par exemple le 
sel de monethanolamine ou de sel d'un amino acide tel que par exemple le sel de 
lysine. 

20. Composition telle que definie £ Tune quelconque des revendications 
1 £ 19, pour laquelle la fonction acide faible du monomere en comportant est la 
fonction acide carboxylique et de preference, ledit monomere est choisi parmi 
I'acide acrylique, I'acide methacrylique, I'acide itaconique ou I'acide maieique 
partiellement ou totalement salifie. 

21 . Composition telle que definie £ Tune quelconque des revendications 
1 £ 20 pour laquelle le monomere neutre est choisi parmi I'acrylate de (2-hydroxy 
ethyle), Tacrylate de (2,3-dihydroxy propyle), le methacrylate de (2-hydroxy 
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ethyle), le methacrylate de (2,3-dihydroxy prbpyle), ou un derive ethoxyle de 
poids moleculaire compris entre 400 et 1000, de chacun de ces esters. 

22. Composition telle que definie a I'une des revendications 1 a 1 8, 
dans laquelle le poly6lectrolyte est un homopolymere d'acide acrylique partielle- 
ment ou totalement salifie sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium. 

23. Composition telle que d6finie a I'une des revendications 1 a 18, 
dans laquelle le polyelectrolyte est un copolymere d'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2- 
propenyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifie (a), et 
d'acrytate de (2-hydroxy ethyle) (b), dans un rapport molaire (a) / (b) compris en- 
tre 30 / 70 et 90 / 10 et tout particulierement 50 / 50 et 90/10. 

24. Composition telle que definie a la revendication 23, dans laquelle le 
polyelectrolyte est un copolymere de sel de sodium ou de sel d'ammonium de 
I'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) amino] 1-propanesulfonique (ai) et de 10% 
a 40% d'acrylate de (2-hydroxy ethyle) (b), dans un rapport molaire (ai) / (b), 
compris entre 60 / 40 et 90 / 1 0. 

25. Composition telle que d6finie a I'une des revendications 1 a 18, 
dans laquelle le polyelectrolyte est un copolym6re de sel de sodium de sel d'am- 
monium, de sel de monoethanolamine ou de sel de lysine de I'acide 2-methyl 2- 
[(1-oxo 2-propenyl) amino] 1-propanesulfonique (ai) et d'acide acrylique partiel- 
lement ou totalement salifie sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium, de 
sel de monoethanolamine ou de sel de lysine (ci), dans un rapport molaire (ai) / 
(ci), compris entre 30 / 70 et 90/10 et tout particulierement entre 30 / 70 et 45 / 
55. 

26. Composition telle que d6finie a I'une des revendications 1 a 18, 
dans laquelle le polyelectrolyte est un copolymere de sel de sodium ou de sel 
d'ammonium de I'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) amino] 1- 
propanesulfonique (a 2 ) et d'acrylamide (d), dans un rapport molaire (a 2 ) / (d), 
compris entre 50 / 50 et 30/70. 

27. Composition telle que definie a I'une quelconque des revendications 
1 a 26. caracterisee en ce que le polyelectrolyte est reticule et/ou branche avec 
un compose diethylenique ou polyethylenique dans la proportion molaire expri- 
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mee par rapport aux monomSres mis en oeuvre, de 0,005% a 1%, et de pr6f6- 
rence de 0,01 % a 0,5 % et, plus particulterement de 0,1 % a 0,25 %. 

28. Composition telle que d6finie a la revendication 27, caract6ris6e en 
ce que Pagent de raticulation et/ou de ramification est choisi parmi I'acide dial- 

5 lyoxyac6tique ou un de ses sels comme le diallyloxyac6tate de sodium, le dim6- 
thacrylate d'6thyl6neglycol, le diacrylate d'ethyteneglycol, le diallyl ur6e, le trim6- 
thylol propanetriacrylate, le m6thyl6ne bis(acrylamide), le triallylamine, ou un 
melange de ces composes. 

29. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendications 
10 1 £ 28, caract6ris6e qu'elle contient de 4% a 10% en poids, d'agents 6mulsifiants. 

30. Composition telle que d6finie a la revendication 29, dans laquelle de 
20% a 50% et plus particulferement de 25% a 40% du poids total des 6mulsifiants 
sont du type eau dans huile et de 80% a 50% et plus particulterement de 75 a 
60% en poids sont du type huile dans eau. 

15 31 . Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendications 

1 a 30, caract6ris6e en ce que la phase huile repr6sente de 15% a 40%, et de 
preference de 20% a 25%, de son poids total. 

32. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendications 
1 a 31, caract6ris6e en ce qu'elle comporte en outre, un ou plusieurs additifs 

20 choisis parmi les agents complexant, les agents de transfert ou les agents limi- 
teurs de chaTnes. 

33. Composition cosm6tique, dermocosm6tique, dennopharmaceutique 
ou pharmaceutique, caract6ris6e en ce qu'elle comprend de 0,1 % a 10 % en 
poids, de la composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendications 1 

25 a 32. 

34. Composition cosm&tique, dermocosm£tique, dermopharmaceutique 
ou pharmaceutique telle que d6finie a la revendication 33, sous la forme d'un lait, 
d'une lotion, d'un gel, d'une cr£me, d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume, 
d'un shampooing ou d'un apr&s shampooing. 

30 35. Utilisation d'une composition telle que d6finie a Tune des revendica- 

tions 1 a 34, pour preparer des compositions cosm6tiques, dermocosm6tiques, 
dermopharmaceutiques ou phanmaceutiques. 
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